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= (54) TlUe: DIENE RUBBER/INORGANIC COMPOUlSfD COMPOSITE AND PROCESS FOR PRODUCING THE SAME 
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(57) Abstract: A process for producing a diene rubber/inoiganic compound composite in which the inorganic compound can be 
highly dispersed in the diene rubber and a relatively large crumb diameter is attained in coagulation to thereby heighten the working 

^< efficiency in the production. The process, which is for producing a composite which comprises a diene rubber and an inorganic 
compound represented by the general formula wM*xSiOy*zH20 (wherein M is at least one metal element selected among aluminum, 
magnesium, titanium, and calcium or a metal oxide or metal hydroxide; and w, x, y, and z are integers of 1 to 5, 0 to 10, 2 to 5, and 

f^l 0 to 10, respectively), comprises the step of mixing the inorganic compound and/or a substance capable of forming the inorganic 
compound with an anionic compound and a dispersion of the diene rubber. 
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